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Compositions cosmStiques renfermant tin polymSre catlonlque et un 
poly mere anlonique comme agent epalsslssant. 

La preseote invention a pour objet uo nouvel agent g§lifiant ou 
epalsslssant, de oouvelles compositions cosmfitiques epaissles ou 
gSlififies contenant un tel agent et un proc€dS permettant de gelifier 
et/ou d'Spaisslr tie telles compositions. 

On souhaite avoir gSoSralemerit dans i'iudustrie eosmstique dee 
compositions pour les cheveux ou la peau ne coulant pas trop rapide- 
meot; c'est le cas notamment des compositions utilisSes dans les 
proced€s mettant en oeuvre des temps de pose ou de contact de la 
composition avec les cheveux ou la peau. II est dans ce cas trSs 
avantageux d'utiliser des compositions prSseotaut un iudice de vis- 
cosite superieur S une certaine limite permettant de bien localiser 
les prodults a l'aide de solutions epaissles* 

La demanderesse a deji dScrlt dans des brevets autSrieurs tels 
que les brevets francais 2 383 660, 2 505 179 et 2 542 997 des com- ' 
positions renfermant en milieu aqueux des polymSres cationiques et 
des polymeres anionlques et pouvant se presenter sous forme de com- 
positions gpaissles ou gelifiees. Les polymSres sont utilises dans 
ces compositions pour coofSrer, aux cheveux, des propriStes interes- 
santes de tenue t de brillauce et de demelage. Ces compositions sont 
Sventuellement epaissles a l'aide d'un agent gSlifiant ou epals- 
slssant additionne aux polymSres. 

De telles compositions gelifiees ou epaissles, de l'Stat antS- 
rieur de la technique, presentent cependant 1' inconvenient, du fait 
de la presence des agents geiifiants ou gpaississacts, de trop char- 
ger les cheveux ou de lalsser un depot poudreux inesthetique ou 
encore de leur conferer uo toucher desagreable ou uo aspect teroe, 
notamment lorsqu' 11 s' agit de compositions dont 1' application n'est 
pas sulvle d'un rincage. 

Ces compositions contenant un agent gelifiaut ou Spaississant, 
en plus des polymSres, sont parfois troubles ou opaques, ce qui peut 
empecher leur utilisation dans certaines applications telles que par 
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exempt e des compositions de mise en forme de chevevx gSnSralement 
limp ides* 

La demaaderesse a recherchS de ce fait la possibility de pre- 
parer des compositions cosmetiques aqueuses gelifiees ou epaissies 
apportaot mix cheveux les propriStes avantageuses de tenue et de 
brillance des compositions renfermant des polyoSres cationiques et 
anioniques tout en evitant les inconvenients mentionnes ci-dessus dus 
& 1' addition de gelifiants o» d 1 Spaississants, 

On a par ailleurs dSja" precooisS de former des gels a partir 
d'un polymSre dfrivS d 1 ammonium quaternaire d'Sther de cellulose 
comme deer it dans le brevet US-A-3 472 840 et d'un polymSre anionique 
choisi parmi I'acide alginique ou un acide polysulfouique tel que 
l'acide 2-acrylamido 2-methylpropaoe sulfonique. Les compositions 
g«lifi€es aiosi obteaues rSsultent d'une part de i f utilisation de 
polymSres anioniques possSdant en eux-Ttemes des propriStes Spais- 
sissantes ou gelifiautes et necessitent par aUleurs des concen- 
trations relativemeat elevees en extraic sec. Par ailleurs de telies 
compositions ne sont pas totalemeat satisfaisantes lorsqu'elles sont 
utiiisfies pour le cooditionnement des cheveux endommages par des 
traitements physiques, chimiques ou par les agents ataospheriques. 

La demanderesse a dScouvert mainteaant qu f il est possible de 
preparer des compositions cosmetiques aqueuses gelifiees ou epais- 
sies, par la seule presence dans ces compositions d'un copolymSre de 
cellulose ou de derivS de cellulose greffSs par voie radicalaire par 
un sel de mooomSre hydrosoluble d 1 ammonium quaternaire avec certains 
poiymeres anioniques carboxyliques. Cet ef fet de synergie semble etre 
du, asis ceci Vest qu'une hypothSse, a la formation, par interaction 
iooique en milieu aqueux, d'un inter polymSre. Pour la facilltfi de la 
definition on utilise le terme "epaississant" dans la suite de la 
description pour designer le produit ayant les propriStes epais- 
slssaotes et/ou gSliflaotes resultant de cette interaction. L'epais- 
slssant ainsi obtenu doit avoir uoe viscositS Epprecht-Drage a 2l°C 
module 3, mesurSe en dilution dans I'eau & la concentration de IX, 
ggale ou superieure a 0,450 Pa.s alors que la vlscosite caplllalre 
absolue du polymSre anionique a group erne nt carboxyllque mesuree a 
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30*C en solution dans lc dimSthylformamide ou le methanol a la con- 
centration de 5X est infSrieure ou Sgale a 0,030 Pa.s ct que le 
copolymBre cationique a une viscositfi capillaire absolue a 1Z dans 
l'eau a 30*C egalemeot infSrieure a 0,025 Pa.s. L'obteotiou d'un 
agent Spaississant est particuliSrement surpreoante dans la mesure ou 
il rSsulte de polytneres oe prSsentant pas individuellement de telles 
proprifitfis gpaississantes dans ces conditions d'utilisation. Ce 
pouvoir est actamssnt superieur a ceiui de gels antSrieuremeut counus 
dont certains ont Ste" obtenus en utilisant des polymfcres anioniqiies 
possSdant en eux-mSmes des propriStgs gSUfiantes. Ceci est particu- 
liSremeot ioteressaot dans le cadre "de la prSsente invention puisque 
les caractSristiques €paississantes pennettent de rSaliser non seule- 
ment uoe ecouomie au niveau de I'utilisation dea polymeres pour 
obteoir une gSlification identique et permetteat en mSme temps de 
commuuiquer aux cheveux ou a la peau, qui sont traitSs par ces compo- 
sitions, certaines propriStSs cosmStiques ameliorees sans trop char- 
ger les cheveux. 

Les oouvelles compositions cosmetiques preseotent par ailleurs 
I'avantage de ne pas charger les cheveux, meme lorsque les applica- 
tions sont rfipStSes, ubtamment dans le cas de compositions appiiquSes 
par des procedSs oe comportant pas d'Stape de riogage et de confcrer 
aux cheveux un toucher agrSable et ua aspect brillant. El les confa- 
reot, dans le cas des compositions dont V application est suivie d'un 
rin$age a l'eau, et plus particuli5remeat aux cheveux fins, une bonne 
tenue et uoe bonne uervositfi. Ces compositions permettent enfin 
d'amSliorer le traitement des cheveux ablate 1 s notammeot en ce qui 
eoacercc leur dSmSlage, leur douceur et leur toucher. 

" La pr6seote invention a done pour objet un epaississant resul- 
tant d'une interaction iooique en milieu aqueux d'un copolymSre de 
cellulose ou de dSrivSs de cellulose greffSs par voie radicalaire par 
un sel de monom&re hydrosoluble d' ammonium quateroaire avec une 
faallle particuliSre de polymares anioniques carboxyliquea et son 
utilisation pour Spaissir ou gSlifier des compositions cosmStiques. 

Un autre objet de 1* invention est constitue* par les compositions 
cosmStiques destinies au traitement des cheveux ou de la peau conte-. 
naot ce nouvel agent Spaississant. 
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L' invention a egalement pour dbjet un procSdS de traitenent des 
cheveux ou de la peau mettant en oeuvre cet epeississant oo lea 

conpositions le contenant. 

Un autre objet de X" invention est constituS par un procfidfi de 

gelification ou d' augmentation de ia viscositS d'uoe composition 

cosmetique en mettant en oeuvre X'epaississant dSfini ci-dessus. 

u'autrss ebjets de X' invention apparattront a la Xecture de Xa 

description et des exempt es qui suivent. 

V agent epaississant couforme a la prfisente invention, est 
essentieXXement caractSrise par le fait qu'il rSsuXte de X f inter- 
action ionique en miXieu aqueux entre un copoXymSre de ceXXuXose ou 
d'uo derive de ceXlulose graffes par voie radicaiaire avec un mono- 
aSre hydrosolubXe d* ammonium quaternaire et un poiymere aniouique 
carboxyiique preseotant une viscositS capiiXaire absoXue en diiutioo 
dans ie dimetbyXformamide ou Xe metbaooX a la concentration de 5Z et 
1 la temperature de 30°C inferieure ou SgaXe a 0,030 Pa.s, cet epais- 
sissant ayaot une viscositS Epprecht-Drage a 21*C module 3. mesurSe 
en dilution dans l'eau a Xa concentration de 1Z, SgaXe ou superieure 
i 0,450 Pa.s. 

Le poXymftre cationique utiiisfi pour Xa preparation de X'Spais- 
slssant est pXus particuXieremeot cboisi parmi Xes poXymSres de 
ceXlulose ou de derives de ceXXuXose constitufis par des hydroxy- 
alkylcelluloses telles que I f hydroxy^ thyXceXXuXos e, X'hydroxyathyX- 
cellulose, X'hydroxypropyXceXlulose grefSSes par voie radicaiaire par 
un sei de mooomftre hydrosoXubXe d 1 ammonium quaternaire choisi parmi 
iss seXs de ^thacryXoyXfithyX trimethyXammouium, de methacryiamido 
propyX trimStbyXammonium, de dimStbyXdiaiiyX ammonium, et pXus parti- 
cuXierement les halogSoures tela que les cblorures ou bien les mStho- 
sulfates. 

Des produits particuliSremeot preterms sont coustituSs par le 
copolymere d' hydroxyetbyXceXXuXose greffS par voie radicaiaire par du 
cblorure de diallyl dimethyl ammonium vendu sous la denomination 
"CELQ0AT L 200" ou "CELQ0AT H 100" par la Societe NATIONAL STARCH 
encore appeles dans le dictionnaire CTFA "Polyquatemium 4". Ces 
polymeres oot en dilution dans l'eau a la concentration de IX et a la 
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temperature de 30 # C une viscosite caplllaire absolue de I'ordre de 
0,01 Pa. 3 poor le produit commercialism sous la denomination "CELQuAT 
L 200" et de 0,021 Pa. 3 pour le produit commercialise sous la denomi- 
nation "CELQUAT H 100". 

Les polymeres anioniquea utilises cooformemeot * 1' invention 
sont des polymeres anioniques carboxyliques ayant un poids molecu- 
laire ccmpris entre 500 et 3 000 000 et plus particulierement entre 
1000 et 3 000 000. Ce sent de pr§£e>ence des .pplyaBres filmogenes. 

Des polymeres particuiifcremeot prSferes sont choisis parmi : 

a) les homopolymeres de I'acide mSthacryiique preseotant un 
poids moleculaire determine par diffusion de la Were supSrieur i 
20 000, 

b) les copolymeres de I'acide methacrylique avec l T un des mono- 
meres suivants : 

- acrylace ou methacrylate d'alfcyle en C L -C 4 ; 

- un derive d'acrylamide tel que plus particulierement le S f S- 
dimethylacrylaraide, la diacetoueacrylamide, le X-tert. -butyl aery 1- 

amide; 

- I'acide malSique; 

- le monomaleate d'alkyle en Cj-C 4 ; 

- la N-vioylpyrrolidone. 

c> des copolymeres d'ethylSne et d' anhydride maUique tel que 
les produits vendus sous la denomination EMA 31 par la SociecS 
MONSANTO Cie. 

Les polymeres anioniques particulierement prefSrSs sont les 
copolymeres de l'acide methacrylique preseotant une viscosite capil- 
laire absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide ou le 
methanol a la concentration de 5Z f a 30°C, comprise entre 0,003 et 
0,030 Pa.s et plus particulierement le copolymSre de l'acide metha- 
crylique et de methacrylate de methyle dont la viscosite capillaire 
absolue mesuree en solution dans le dimethylformamide I la concen- 
tration de 5Z est de' I'ordre de 0,015 Pa.s ou un copolymere d'acide 
methacrylique et de monomaleate d'ethyle preseotant une viscosite 
capillaire absolue mesuree en solution, dans le dimethylformamide a la 
concentration de 5X de I'ordre de 0,013 Pa.s, un copolyafire d'acide 
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mfithacrylique et de methacrylate de butyle dont la vlscosite capil- 
laire absolue masuree en solution dans le methanol I la concentration 
de SZ est de 1'ordre de 0,010 Pa.s, un copolymfire d'acide methacry- 
lique et d'acide raaleique dont la vlscosite caplllalre absolae me- 

5 surge en solution dans le dimethylformamide a la concentration de 5Z 

est de 1'ordre de 0,016 Pa.s. 

L'epaississant peut Stre prepare* dans les conditions sulvantes : 
on addltlonne au copolymere de cellulose ou de derivfs de cellu- 
lose gref f£s par vole radlcalalre par un sel de monomer e hyd resoluble 

10 d f ammonium quaternaire une quantity d'eau necessaire a le solublliser 
(solution I). 

SSparement, on addltlonne au polymere anion ique carboxyllque une 
quantity d'eau necessaire a le solublliser en favorisant la solublli- 
sation par neutralisation avec un agent alcalinisant classique comma 

15 1* ammonia que ou les alcaaolamlnes (solution IX). 

On forme ensulte l'epalsslssant en additionnant, sous agitation, 
et 1 temperature ambiaate, la solution I dans la solution II ou 
laversement. Lorsque le gel est forme, on peut alors eventuellement 
le dlluer avec de I'eau ou d'un melange d'eau et d' alcool, la propor- 

20 tion en alcool etant celle necessaire pour attelndre le degra alcoo- 
lique voulu pour la formulation. 

Selon une va riant e de ce procede, on peut Sgaleaent et sans 
avoir recours a la neutralisation, dissoudre le polymSre anionlque 
carboxyllque dans de l 1 alcool, de preference l'ethanol, 3 une cone en- 

25 t ration telle a amener la formulation finale au degre alcoolique 

desire* • L'epaississant peut egalement se former dans le milieu cosm£- 
tlque aqueux lui-mSma. 

Le copolyraSre de cellulose ou de derive* de cellulose greffes par 
vole radlcalalre par un ammonium quaternaire est present de prfife- 

30 rence dans le milieu aqueux, dans des proportions comprises entre 

0,01 et 6Z en poids, en partlculier entre 0,1 et 1,5X par rapport au 
polds du milieu; le polymere anionlque carboxyllque est present de 
preference dans le milieu aqueux, a ralson de 0,01 i 6Z, en partlcu- 
lier de 0,1 a 1,5X en polds par rapport au poids du milieu, le 

35 rapport ponderal du polymere cationique au polymlre anionlque car- 
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boxy 11 que est comprls de preference entre 1/5 et 5/1; 11 est en 
partlculier comprls entre 1/2 et 2/1 et plus particullerement egal a 
environ 1. 

Les compositions cosmetlques, destinees au traltement des che- 

5 veux et de la peau, epalssles ou gelifiees, conformes a 1' Invention, 

sont essentlellement caracterisees par le fait qu'elles coatiennent 
au mo Ins un copolymers de cellulose ou d'un derive de cellulose 
gref fSs par vole radlcalalre par un sel de mooomere hydrospluble 
d' ammonium quaternaire et un polymere anionique carboxyllque et dans 

10 des proportions sufflsantes pour former 1 ' epalsslssant par inter- 
action lonique, de telle sorte qu'une composition contenant IX de cet 
epalsslssant dans de l f eau ait une viscositS Epprecht-Drage a 21°C 
module 3, egale ou superieure a 0,450 Pa.s. 

L f epalsslssant est present dans la composition cosmetique con- 

15 forme a l'iavention dans des concentrations variant entre 0,02 et 12Z 
de prSfSreuce entre 0,2 et 3% en poids par rapport au poids total de 
la composition. 

Cette composition se presente sous forme aqueuse ma is peut 
coatealr d'autres solvants acceptables sur le plan cosmetique tels 

20 que. par exemple des alcools inferieurs comme l'ethanol ou l'iso- 

propanol, le glycerol, les glycols ou ethers de glycol comme 1' ether 
monobutyllque de I'ethyleneglycol , le propylaaeglycol, le monoethyl- 
ether et le monomSthylether du dldthyleueglycol, et dans des propor- 
tions n'affectant pas la formation de l'epaisslssant. 

25 Le pH de ces compositions est comprls generalement entre 6 et 12 

et de preference entre 6,5 et 9 et plus particullerement, 11 est 
proche de la neutrality et de l f ordre de 7 a 8* 

II peut etre ajusti par un agent alcalinlsant ou acldiflant 
habi t u ell erne nt utilise dans le domains de la cosmetique. 

30 Les compositions cosmetiques gelifiees ou epalssles, contenant 

un epalsslssant tel que deflni cl-dessus, peuvent etre at ill sees 
comme shampooing, compositions apres shampooing, prodults a rincer a 
appllquer avant ou apres shampooing, avant ou apres coloration ou 
decoloration, avant ou apres permanente ou defrlsage, comme composi- 

35 tlon pour la ndse en plis ou le brushing, comme composition res true- 



2598611 



8 



turante ou comme support pour permanente ou pour colorer ou decolorer 
lea cheveux. Ces composition Spaissies ou gSlifiSea, peuvent aussi 
contenir un principe actif derma tologique tel que des agents anti- 
pelllculaires, antisSborrhSiques, antiacnSlques, antifongiques, 
bactericides, kSratolytiques ou aatipsoriasiques. 

Lorsque les compositions con formes & 1* invention sont utilisSes 
sous forme de lotions Spaissies ou de gels pour la nrtse en pi is ou 
pour le brushing, elles peuveut -SvaB-taellesaat renfsni-r dVautres 
polymSres habituellement utllisSs dans ce type de composition et plus 
partlculiSrement des polymerea uon-ioniques comme les polyvinylpyrro- 
lidones, les copolymSres de polyvinylpyrrolidone et d 1 acetate de 
vinyle, ou encore des polymSres anioniques ne presentaut pas les 
propriStSs de gelification ou d'Spaississement mentiouuSes ci-dessus 
avec ie polymSre cationique. A titre d'exemple on peut citer les 
copolymSres d'acState de vinyle et d'uo acide carboxylique insaturS 
tel. que I'acide crotonique, les copolymSres rSsultant de la copoly- 
mSrisation d'ac&tate de vinyle, d 1 acide crotonique et d*un ester 
acrylique ou mSthacrylique, les copolymSres rSsultant de la copoly- 
mSrisation d^cState de vinyle, d'uo Sther alcoylvinylique et d'un 
acide carboxylique insaturS et les copolymSres rSsultant de la co- 
polymer isation d'acState de vinyle, d'acide crotonique et d T un ester 
vlnyllque d'un acide a longue chains carbooSe ou encore d'un ester 
allyllque ou m&thallylique d'un acide £ longue chalne carbooSe. Ces 
polymSres sont utilises dans des concentrations comprises entre 0,1 
et 5Z en poids par rapport au poids total de la composition. 

Lorsqu' elles sont utilisSes comme compositions & rincer elles 
peuvent contenir different* agents traitants tcls que des prolines 
quateroaires, des polymSres cationiques siliconSs, des tensio-actifs 
catloniques et des polymSres cationiques difiSrents des polymSres de 
cellulose ou de dSrivSs de cellulose greffSs par voie radicalaire 
avec un monomSre hydrosoluble d 1 ammonium quaternaire, de type poly- 
aadne, polyaminoamide ou poly ammonium quaternaire. 

Lorsque les compositions sont utilisSes comme shampooing* , elles 
contieooent des agents tensio-actifs a proprifitSs dStergeutes connus 
en eux-memes tels que des agents tensio-actifs anloniques, cationi- 
ques, non ioniques, amphotSres ou leurs mSlanges. 
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Ces agents tensio-actifs sont gSnSralement presents dans des 
proportions comprises entre 0,1 et 30% en poids rapport au poids 
total de la composition. 

Lorsque les compositions soot utilises pour colorer les che- 
5 veux, el les contiennent des colorants directs ou des precurseurs de 
colorants par oxydation bien connus de la technique. 

Les compositions coo formes & l f invention peuvent e gal emeu t etre 
utilises comme produits de traitement de la peau et _d_es ongles. 
Une composition cosine ti que particuliSrement preferee est une 
jq composition de tnise en forme de la chevelure, non rinc£e. Cette 
composition contlent en solution aqueuse ou hydroalcoolique un 
epaississant rSsultant de l'interactioo ionique, de 0,1 a* 1,5Z en 
poids d'un copolymSre d* hydroxySthyl cellulose greffS par vole ra- 
dical aire par le chlorure de diallyi dimSthyi ammonium et de 0,1 a* 
^5 1,52 ea poids d'un copolymSre d' acid a a€thacrylique et 

a) de methacrylate de mSthyle ou bien 

b) de mooonaleate d'ethyie ou 

c) de methacrylate de butyle, doot la viscositS capillaire 
absoiue mesuree 3 30 *C en solution dans le dimethylformamide ou le 

2o methanol, 1 la concentration de 52 est comprise entre 0,010 et 

0,015 Pa.s, la viscosite Epprecht-Drage de 1' epaississant mesuree a* 
2l*C, module 3, en dilutioo dans I'eau £ la concentration de 12 etaat 
superieure & 0,450 Pa.s, le pa de la composition Stant compris entre 
6,5 et 9. 

25 Les compositions conformes a* V invention peuvent contenir touc 

autre ingredient habicuellement utilise" en cosmetlque tel que des 
parfums, des colorants, des agents conserve teurs, des agents seques- 
trants, des agents adouclssants ou des silicones. 

Le procSde d'epaississemeot ou de gelification de compositions 

30 cosmetlques qui constitue un autre objet de l f invention conslste 
essentlellement & lntroduire dans une composition cosmetlque, sous 
forme aqueuse, au raoins un epaississant tel que defini ci-dessus ou 
une composition contenant les polymeres formant l 1 epaississant dans 
les proportions de 0,02 £ 122 en poids par rapport au poids total de 

3 5 la composition de facon & avoir une viscosite Epprecht-Drage de la 
composition egale ou superieure 3 0,450 Pa.s. 
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II est possible de preparer & part des gels aqueux ou des compo- 
sitions fipaissies cootenant I'Spaississaut et de preparer dans une 
St ape difffirente la composition cosmfitique even tuell emeu t au moment 
de l'emplol. 

Le procSdfc de traitement des cheveux. de la peau et des ongles 
consiste i leur appliquer une composition telle que dSfiuie ci- 
j- ss ..-_ ^r^n^aitirm nouvant etre rincee ou non & I'eau suivant 

la nature du traitement souhaitS. 

La demaoderesse a constats que cette composition de traitement 
des cheveux permettait non seulemeot de bien localiser le produit au 
niveau du cheveu sans que ce dernier coule sur le visage et que les 
cheveux aiosi traitSs preseutaieot egalement un toucher agrSable et 
un aspect bcillaut. Par ailleurs la composition Spaissie ou gSlifiSe 
prfisente l'avaotage d'etre limpide. 

Les exemples suivants sont destines 3. illustrer I'inventiou sans 
pour autaut presenter ua caract&re limitacif. 
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EXEMPLE 1 

On a prepare* des gels aqueux sulvaat les Indications figurant 

dans le tableau 1 suivant. A cet effet on a a joule* a la temperature 

3 

amblante et sous agitation mecanique 50 cm d'une solution aqueuse & 
XX en mat id re active du produit commercialism sous la denomination de 
5 "CELQUAT L 200" qui est uo copolymdre d f hydroxyethylcellulose greffS 

par vole radicalaire par le chlorure de diallyl dimSthyl ammonium, £ 
SO cm^ d'une solution Sthanolique a* 20° alcoolique 3 IX en matiSre 
active du polyndre aoionique prealablement neutralist defini dans le 
tableau. 

10 Dans le tableau A ci-aprfis, la me sure de la viscositS capillaire 

absolue des polymSres anioniques s'effectue dans le dimethylformamide 
(DMF) et/ou dans le methanol. 
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EXAMPLES 2 a 11 

Oa prepare les compositions gellfieee suivantes pour la adse en 
forme de la chevelure (Tableaux B et C) . 

lorsque ces differences compositions sont appliquees sur des 
eheveux humides proptes, elles leur donnent de la tenue sans laisser 
de depSt poudreux. torsqu' elles sont appliquees sur des eheveux 
seches on constate que la composition facilite le coiffage sans 
charger les eheveux et ceux-ci una fois seches sont doux et agreabiea 
au toucher. 
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EXEMPLE 12 

On prfipare uo aprSs-shampooing de composition suivaute : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) Copolymer e acide methacrylique/monomalSate 
d'ethyle 72/28 0,7 g HA 

- Chlorure de distSary Id imathyl ammonium 1 g 

- Acide chlorhydrique qs pH : 7 

- Eau qsp 100 g 
On applique cette composition sur des cheveux propres et esso- 

res. AprSs quel que s minutes de pose on rince & l'eau. Les cheveux 
mouilles soac lisses et glissants. Apr 5 3 sSchage ila soot nerveux et 
gonflants. 

Le gel obtenu par interaction des deux polymires °A et B presente 
une viscosite Epprecht Drage & 21°C, module 3, a" la concentration de 
15 l,4Z dans l'eau de 1,7 Pa.s 

EXEMPLE 13 

On prepare un apre's shampooing de composition suivante : 
A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

3) Copolyoe're acide methacrylique/methacrylate de 
20 methyle 50/50 0,7 g MA 

- Proteine quaternisee vendue sous -la denomination 

de "LEXEIM QX 3000" par la SociStS IN0LEX 1 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 6,7 

- Eau qsp 100 g 

25 Cette composition gelifiee est appliqu€e sur des cheveux propres 

et essores. AprSs quelques minutes de pose on rince & l'eau. 
Les cheveux s£chSs sont nerveux et gonflants. 
Le gel obtenu par interaction des polymlres A et B prSsente une 
viscosite Epprecht Drage & 2i*C, module 3, a" la concentration de 1,42 
30 dans l'eau de 1,8 Pa.s. 
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EXfflPLE 14 
On prepare le shampooing suivant : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,5 g MA 

B) Copolymlre acide m&thacrylique/mgthacrylate de 

5 mSthyle 50/50 0,7 g MA 

* Tensio-actif non lonlque de formule : 

R - CH0H - Cl^O — £0*2 - CH0H - CHjO^-j — H 
dans la on fll lft 

R dfisigoe uo melange de* radlcaux alkyle ea C9-C12 
10 n repr&seate une valeur statistique moyeone 

d' environ 3,5 10 g MA 

- Acide chlorhydrique qs' pH : 7,4 

- Parfum, conservateur qs 

- Eau 100 g 
15 Ce shampooing presence 1' aspect d'uu gel limpide. 

Le gel obcenu par interaction des polyidras A ec B presence une 
viscositS Epprechc Orage a* 21°C» module 3, 1 la concentration de IX dans 
I'eau de 1,65 Pa.s. 

EXEXPLE 15 

20 On prepare le shampooing suivant : 

A) CELQUAT L 200 de la NATIONAL STARCH 0,7 g MA 

B) Copolym&re acide methac rylique/ oonomaleata 

d'Sthyle 72/28 0,7 g MA 

- Alkyle ther carboxylate de sodium axySthyl£n£ 
25 * 3 moles d'oxyde d'£thyl&ne, vendu par 

la Soclfite" MARCH0N sous la denomination 

"EMPILAN 2747/30" 10 g MA 

- Acide chlorhydrique qs pH : 6 

- Parfum conservateur qs 

30 - Bau qsp 100 g 

Ce shampooing pre" sea te 1' aspect d T un gel limpide. 
Le gel obtenu par interaction des polymlres A et B pr€sente une 

viscositS Epprecht Drage & 21*C, module 3, a* la concentration de 1,4Z 

dans l'eau de 1,7 Pa.s. 

35 
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EXEMPLE 16 
On prfipare la lotion suivante : 

A) CELQUAT L 200 0,1 g 

B) Acide polymethacrylique 0,1 g 
5 - Amtno-2 me thy 1-2 propanol-1 qs pH : 7,5 

- Parfum, colorant, couservateur qs 

- Eau qs*P 100 g 

Cette lotion de sd.se en forme des cheveux est leg^reinent gSli- 
fiec et ne aecessite pas de rincage. 
10 . Le gel obteau par iateractioa des polymSres A et B presente uae 
vlscosite Epprecht Drage 1 21°C, module 2, I la concentration de 0,22 
da as l'eau de 0,095 Pa.s. 

EXEflfrLE 17 " 

0a prepare la composition anti-pel lieu la ire suivante : 
15 A) CELQUAT L 200 1,5 g 

B) Copolymere acide methacryUqua/aoaomalSata 

d'ethyle 66/34 1,2 g 

- l-hydroxy-4-me' thyl-6-(2 ,4,4-trimSthylpentyl)- 
2(lfl) pyrldinoae, sel d'Sthanolamine veadu sous 

20 la denomination "0CT0PIR0X" par la SociSta H0ECHST 0,1 g 

- Alcool £thylique qsp 30° 

- Amino-2 m$thyl-2 propanol-1 qs pH 7 

- Consetvateur, parfum qs 

- Eau qsp 100 g 

25 Cette composition anti-pel liculair a presents 1* aspect d f un gel 

limp id e et ne nScessite pas de rincage. 

Le gel obteau par interaction des polymSres A et B presente une 
vlscosite Epprecht Orage a 21*C, module 3, a la concentration de 2,7Z 
dans l'eau d' environ 1,8 Pa.s. 

30 
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EX PIP LB 18 

On prepare la composition anti-seborrheique sulvante : 

A) CBLQ0AT L 200 0,5 g 

B) Copolym&re aclde methacrylique/methacrylate 

5 de methyle 50/50 0,5 g 

- Poly alanine 1 g 

- Aaino-2 me* thy 1-2 propanol-1 qs pH 10 

- Cooservateur, parfum qs 

!• Eau qsp 100 g 

10 Cette composition anti-sSborrbSique applicable sur la peau ou 

"les cheveux presence l r aspect d'ua gel limpide et ne aScessite pas de 
riacage. 

viscositS Epprecht Orage 1 2i°C, module 3, & la concentration de 1Z 
15 dans I'eau d r environ 1,2 Pa.s. 

EXAMPLE 19 

On prepare le support gel de permaaente de composition sulvante : 
Composition* 1 

- Mono taioglyco lace de glycerol 68 t 3 g 
20 - Glycerine qsp 100 g 

Composition 2 

- CELQ0AT I 200 1,8 g 

- CopolymSre aclde mSthacryllque/acide 

malfiique 70/30 1»5 g 

25 - Amino -2 m£thyl-2 propanol-1 qs pH 6,5 

- TrlSthaaolamlae 3 8 

- Parfum, colorant, cooservateur qs 

" qsp 100 g 

Lea deux compositions 1 et 2 soot mSlangees extemporan&ment dans 
30. les proportions de 32 g de la composition 1 pour 87 g de la composi- 
tion 2. 

Ce mfilange est applique" sur les cheveux, roules sur des blgoudls, 
pendant 15 minutes. Apr&s 15 minutes de pose, on rlnce et on applique 
une solution oxydante constitute par de l'eau oxygeuee 2 8 volumes, 
35 pH 3, pendant 10 minutes. 

Les cheveux sont ensulte rince's* 
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EXEMPLE 20 

On prepare la composition de teinturo directe auivante : 

- Copolymfere acide mSthacrylique/mfithacrylate 

de methyle 50/50 0,5 g MA 

• CELQUAT h 200 de la NATI0KAL STARCH 0,5 g MA 

- Monochlorhydrate de N-( Y^hydroxypropyl) 
amino-1 nitro-2 M'N'bis-^-hydroxyfithyl) 

asi-c-A benzene °y X S 

- Amino-2 mSthyl-2 propanol-i qs pS 7,5 
-•Alcool Sthylique qsp 10° 

- Conservateur qs 

- Eau <IS? 100 8 

On applique cette composition de teinture sur des cheveux 
chataias mouilles, prSalablement laves. Apras sechage, les cheveux 
prennent une teinte chStain ceadra. 

EXEHPLS 21 

On prepare la composition antipsoriatique en introduisaat au 
moment de I'emploi 0,5 g d'aathraline au gel de composition suivante : 

A) CELQUAT L 200 °» 5 8 

B) Copolymere acide mSthacrylique/methacrylata 

de methyle 50/50 0.5 g 

- Anino-2 me thy 1-2 propanol-1 qs pH 7 

- Alcool ethylique qsp 10* 

- Conservateur qs 

- Eau W 100 * 

La composition ant ipso riatique est appiiquee sur la peau et ne 

necessite pas de rincage. 

Le gel obtenu par interaction des polymSres A et B prSsente une 
viscosite Epprecht Drage a 21°C, module 3, a la concentration de LZ 
dans l'eau d 1 environ 1,2 Pa.s 

EXEMPLE 22 

On prepare la composition antiacnSique suivante, en introduisant 
au moment de l'emplol 5 g de peroxyde de benzoyle au gel dont la 
composition figure 1 1'exemple 21. 

Cette composition est appiiquee sur la peau. 
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EXEMPLE 23 

On prepare la compos itioa bactericide suivante, ea introdulsant 
au moment de l'emplol 1 g de 5-chloro 2-(2,4-dichlorophenoxy) 1-phenol 
ou Xrlclosaa (DCI) vendu sous le nora d ,M IRGASAH DP 300" au gel dout 
la composition figure & l'exemple 21. 

Cette composition est appllquee sur la peau. 

EXEHPLE 24 

On pripare uae composltloa caplllalre traitante ea addltioaaant 
a 46 g du gel de composltloa suivante, L8 g de poudre d'lrls dlluee 
.da as 36 g d'eau : 

A) CELQOAT L. 200 ' 4,5 g 

B) Copolymer© acide metbAcry£ique/H-vihyl~ 

pyrrolidoae 80/20 4,5 g 

- Alcool Sthylique qs 10* 

- Aaiao-2 m$ thy 1-2 propaaol-1 qs pfl 7,5 

- Par f urn, cooservateur qs 

- Eau qsp 100 g 

Oa applique la composltloa sur. des cheveux laves. Apr&s riacage, 
les cheveux so at doux au toucher. 

Le gel obteau par interaction des polym&res A et B pr&seate uae 
viscosite Epprecht Drage £ 21°C, module 4, a* la concentration de 9Z 
dans l'eau de 11,7 Pa.s. 

EXEMPLE 25 

Oa prepare la lotion rest rue turante & rincer suivante ea Intro- 
dulsaat au gel de 1' example 21 a* pH 6 et au moment de l'emplol : 
1,5 g de dimSthylol ethylene- thiourea. 

Cette composltloa est appllquee sur des cheveux abimes. 
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R BVENDIC ATIOKS 

1. Agent epalsslssant. caractSris* par le fait qu'il rSsulte de 
1' interaction ionlque d'uo polymlre cationique constitufi par uo 
copolymere de cellulose ou d'un derive de cellulose greffea par un 
sel de mooomere hydrosoluble d' ammonium quateruaire et d'un polyndre 
aniooique carboxylique ayaot une viscoaitfi capillaire absolue dans le 
dlmithylfonnamlde ou le methanol a uoe concentration de 5Z et a 30* C, 
infSrieure ou ggale a 30xl0~ 3 Pa.s, cat Spaiasisant ayant une visco- 
sity EP PRECHT-DRAC E , module 3 en solution a* IX dans l'eau a 21°C 
supSrleure ou Sgale a 0,45 Pa.s* 

2. Agent epalsslssant selon la revendication 1, caxactfirisfi par 
ie.fait que le polymers cationique est choisi parmi les copolymSres 
d' hydroxyalkylcelluiose greffSs par VoIeTraJicalaire par'un sel de 
mouooire hydrosoluble d' ammonium quaternaire choisi parmi les sals de 
methacryioyLSthyltrioethylammoniuni, de methacrylamidopropyltrimSthyl- 
amaouium, de dimethyldiallylammooium. 

3. Agent epalsslssant selon la revendication i ou 2, caracterisfi 
par le fait que le polymere aoionique carboxylique est choisi parmi 
ies homopoiymeres de 1' acids mSthacrylique prSseotant un poids molS- 
cuiaire determine 1 par diffusion de la lumiSre supfirieur a 20 000, les 
copolymSres de I'acide m&thacrylique avec un monom5re,suivaut : un 
acrylate ou un methacrylate d'alkyle en Cj^-C^ un derive d'acryl- 
amide, I'acide oaUique, un mono malfiate d'alkyle en Cj-C^, la 
Jl-viayipyrrolidooe et les copolymSres d'SthylSne et d'anhydride 
oal&lque. 

4. Agent epaississant selon 1'uce quelcouque des revendications 
I a 3 ( caracterisi par le fait qua le rapport ponder al entre le 
polymfire cationique et le polymere aniooique carboxylique est compris 

entre 1/5 et 5/1. 

5. " Agent gpaisslssant selon l f une quelcouque des revendications 
I a 4, caract£ris€ par le fait que le polymeria aniooique est choisi 
parmi les copolymBres de I'acide mSthacrylique et de m&thacrylate de 
methyle dont la viscositS capillaire absolue mesuree en solutloo dans 
le dimithylformamide a la concentration de 5X et a 30*C est de l'or- 
dre de I5xi0* 3 Pa.s, un copolymere d'acide mSthacrylique et de mono- 
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malSate d'Sthyle prfisentant una viseositS capillalre absoloe mesurSe 
en a«lutioo dans la dimSthylforaamide 2 la concentration da 5X at 4 
30-C da l'ordre da 13xl0" 3 Pa... «n copolymer d'acide mSthacryliqu. 
et da mSthacrylate da butyle doot la viscoaitS capillalre abaolue 
«8utea an solution dans la mSthanol i la concentration de 5X at a 
30*C aat de l'ordre de lOxlO" 3 Pa.s, un copolymere d'acide mStha- 
.^i^.. .t d'aald. malSlooe dont la viseositS capillalre absolue 
«surSe an solution dans la dimSthylformamide a la concentration da 
SX et a 30*C est de l'ordre de 16 z 10" Pa.s. 

• 6. Agent Spaisalasaat aelon l'une quelconque das revendications 
1 a 5 carkc|*risS par 'la taU qu'ii \ft P*e>r6 en milieu aqueux 
coateoant 0,01 I 6X ou pcJiySeW catiooique et 0,01 a 6X du polymSre 
anionique carboxylique. 

7. Co-position cosmStique destioSe au traitement das cheveux, da 
1. paw et das angles, caractSrlsSe par la fait qu'elle contiant a« 
molns un agent Spaississant tal qua dSfini dans l'une quelconque des 
reveodieatioos 14 6. 

8. Composition cosmStique salon la revendicatioa 7. caractSrlsSe 
par la fait que 1' agent Spaississant est present dans des proportions 
comprises entre 0,02 at 12X en poida par rapport au poids total de la 
composition. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8. 
caractSrlsSe par la fait qu'elle a un pH compris entre 6 et 12. 

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 7 a 9 
et destioSe a etre utllisSe comma lotion epalssle ou gSlifiSe pour la 
nlse en pits ou pour la brushing, caracterisSe par la fait qu'elle 
contiant en plus, des polymSres non iooiques cnoieis pan* lea poly- 
vinylpyrrolidones, les copolymares de polyvinyl pyrrolidone et 
d'acState de vinyle, ou des polymeres anioniques choiais parmi lea 
copolymires d'acState de vinyle et d'acide carboxylique insaturS. las 
copolymers rSsultant de la polymerisation d'acState da vinyle, 
d'acide crotonlque, d'un ester acryliqua ou mSthacrylique, les copo- 
lyrfrea rSsultant de 1. copolyaSris.tlon d'acState da vinyle, d'un. 
Sttaer altoyl vioylique d'un aclde carboxylique insaturS.les copo- 
lymeres rSsultant de la copolymSrisatlon d'acState da vinyle, d'acide 
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crotonlque et d'un ester vinylique d'un aclde a longue chatne carbo- 
nic ou d'un ester ally 11 que ou methallyllque d'un aclde a* loogae 
carbonee. 

11. Composition cosmetique selon 1'une quelcoaque des revendi ca- 
tions 7 1 10, caract€rls£e par le fait qu'elle est utilise© comma 
shampooing et qu'elle contient un ou plusieurs agents tenslo-actlfs 1 
propriStfi dStergeate choisls parmi les tensio-actifs aaioniques, 
catlonlques, non ioniques, ampho tares ou leurs o&langes. 

12. Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendica- 
tloos 7 19, des tinge a etre rincSe, caractSrlsee par le fait qu'elle 
contient des agents traitants choisis parol les pro tSiaes quaternai* 
resV'les-potyme"a^^ tensio^actif s cationi- 

-tjues et les polymSrek catlonlques 1 dif f Stents des pblymeres de cellu- 
lose ou de derives de cellulose greffes par vole radlcalalre avec un 
monomere hydrosoluble d v ammonium quaternaire. 

13. Composition cosmetique destines a etre utilisee pour la mise 
en forme des cheveux, caractSrlsee par le fait qu'elle contient dams 
un milieu aqueux ou hydroalcoolique un gpaisslssant resultant de 

l f interaction ionlque de 0,1 £ 1,5X en polds d'un copolymere 
d'hydroxyethyi cellulose greffe" par voie radicalaire par le chlorure 
de dlallyl dimethylammoaium et de 0,1 a 1,5X en polds d'un copolymSre 
d 1 aclde methacrylique et de methacrylate de mSthyle ou blen de mo no- 
ma lea te d'ethyle ou blen de methacrylate de butyle dont la viscoslte* 
capillaire absolue mesuree 3 30°C en solution dans le dimethylfor- 
mamide ou le methanol 1 la concentration de 5Z est comprise entre 
0,010 et 0,015 Pa. a, la vlscosltS Epprecht Drage de l'epalsslssant 
mesuree & 21*C, module 3, en dilution dans l'eau & la concentration 
de IX Staat sup€cleure a 0,450 Pa.s, le pH de cette composition £tant 
comprls entre 6,5 et 9. -> 

14. ProcSdS d'epalsslssement ou de gelification des compositions 
cosmetiques a que uses caract&ris€ par le fait que 1'oa Introduit dans 
ces compositions au mo ins un epaisslssant tel que dSfini dans l'une 
quelconque des revendlcatlons 1 a 6 de sorta & avoir une viscosite 
Bpprecht-Drage roe surge a 21°C (module 3) egale ou superieure a 

0,450 Pa.s a la concentration de IX dans l'eau* 
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15. Proc€d£ de traitement des cheveux, de la peau ou des ongles 
caracterisS par le fait que I'oo applique au nolo* une composition 
cosaetlque telle que d&flnle dans l'une quelconque des reveadlcatlous 
7 J 13 sur lesdites mat tares, 

lif. Procede selon la revendicatloo 14, caractSrisfi par le fait 
que Too applique la composition telle que dSfinie dans lea revendl-' 
cations 10 ou 13, cette application u'Stant pas suivle d'uu riocage. 



